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@ Wertdokument 

@ Es wird ein Wertdokument vorgeschlagen. das ein Sicher- 
heitsmerkmaf in Form der Kombination einer Magnetschicht 
und einer beugungsoptisch wirksamen Sicherheitsschicht 
aufweist, wobei die beugungsoptisch wirksame Struktur der 
Sicherheitsschicht mit einer reflektierenden Metaflschtcht 
versehen ist. Um Beschadigungen dieser reflektierenden 
Metalischicht durch die Magnetpignrtente der Magnetschicht 
zu verhindern, wird vorgeschlagen, die Metalischicht aus 
entsprechend resistenten Metallen herzustellen und/oder 
zwischen Metailschicht und Magnetschicht eine spezielle 
Barriereschtcht vorzusehen. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft Wertdokumente, insbesondere Banknoten, Kreditkarten, Ausweise oder Tickets, wel- 
che mindestens an einer ihrer Obernachen ein Sicherheitsmerkmal tragen, das einerseits eine Magnetschicht aus 

5 einer Dispersion magnetisierbarer Teilchen in einem Bindemittel und andererselts eine beugungsoptisch wirksa- 
me Sicherheitsschicht, insbesondere ein Hologramm oder eine computergenerierte Diffraktionsstruktur. eine 
Inierferenzschicht oder ein Beugungsgitter, umfaBt, wobei die Sicherheitsschicht die Magnetschicht zumindest 
bereichsweise uberlagert und die zur Magnetschicht weisende OberflSche der Sicherheitsschicht eine beugungs- 
optisch wirksame. raumliche Struktur aufweist sowie mit einer reflektierenden. nicht magnetisierbaren Metall- 

10 schicht versehen ist, 

Wertdokumente der vorstehend erlauterten Art sind beispielsweise bekannt aus der US-PS 46 84 795. Dort ist 
auch bereits grundsatzlich die Herstellung solcher Wertdokumente mitteis Pragefolien beschrieben. Eine detail- 
lierte Eriauterung geeigneter Pragefolien mit einer Magnetschicht und einer beugungsoptisch wirksamen Si- 
cherheitsschicht sind der DE 34 22 910 CI zu entnehmen. 

Bisher wird bei Herstellung derartiger Wertdokumente bzw. HeiBpragefolien im allgemeinen so vorgegan- 
gen, dafl die zur Verdeutlichung der beugungsoptisch wirksamen Struktur dienende, auf die entsprechend 
gemusterte Oberflache der Sicherheitsschicht aufgebrachte, reflektierende Metallschicht von im Vakuum aufge- 
dampften Aluminium bzw. Aluminiumlegierungen gebildet ist Die Verwendung von Aluminium fur die reflektie- 
rende Metallschicht bringt jedoch unter Umstanden erhebliche Probleme mit sich, insbesondere dann, wenn das 
20 entsprechende Wertdokument in feuchter Atmosphare eingesetzt werden soli. Hierbei hat sich teilweise namlich 
gezeigt, daB die Aluminiumschicht wenigstens punktweise zerstort wird oder sich zumindest hinsichtlich ihres 
Aussehens verandert, beispielsweise verfarbt Hierdurch kann die Funktion des Sicherheitsmerkmals beein- 
trachtigt werden. Dies macht sich vor allem dann bemerkbar. wenn es sich bei der beugungsoptisch wirksamen 
Struktur der Sicherheitsschicht urn eine maschinenlesbare Struktur, beispielsweise ein Hologramm oder eine 
25 computergenerierte Diffraktionsstruktur, handelt 

Untersuchungen haben gezeigt, daB die Zerstdrung bzw. Beschadigung der Aluminiumschicht vermutlich 
darauf zuruckzufuhren ist, daB die magnetisierbaren Teilchen der Magnetschicht, bei denen es sich ja ublicher- 
weise urn Eisenoxide unterschiedlicher Oxidationsstufen handelt, mit dem Aluminium der reflektierenden Me- 
tallschicht unter Auslosung von Korrosion des Aluminiums reagieren. Der genaue Mechanismus fur diese 
Reaktion ist nicht bekannt Vermutlich sind die Schaden darauf zuruckzufuhren, daS die Eisenoxid-Pigmente, die 
als magnetisierbare Partikel verwendet werden, als Protonendonatoren wirken, wobei auch der Umstand eine 
Rolle spielt, daB die verwendeten Eisenoxid-Pigmente pH-Werte in einem Bereich zwischen 3,0 und 5,5 aufwei- 
sen. Hicr kdnnen sich dann unter Umstanden zwischen den magnetisierbaren Teilchen einerseits und dem als 
reflektierende Metallschicht dienenden Aluminium andererseits Lokalelemente mit entsprechender Zerstdrung 
35 der Aluminiumschicht bilden. 

Bei der Pragefolie gemaB DE 34 22 910 CI ist zwischen der reflektierenden Metallschicht und der Magnet- 
schicht eine Haftvermittlerschicht einer Dicke von etwa 0,3 bis 0,7 ^m vorgesehen, die aus einem hochmolekula- 
ren PMMA-Harz und von Pigmenten gebildetem Mattierungsmittel besteht Diese Haftvermittlerschicht kann 
jedoch eine Einwirkung der Magnetpartikel auf die reflektierende Metallschicht nicht mit der erforderiichen 
Sicherheit verhindern, insbesondere wegen der ublicherweise an der unteren Grenze liegenden Schichtstarke 
der vorerwahnten Haftvermittlerschicht. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde. Wertdokumente der eingangs erwahnten Art so auszubil- 
dea daB die bisher beobachteten Probleme der Zerstorung bzw. Veranderung der reflektierenden Metallschicht 
infolge entsprechender Einwirkung der magnetisierbaren Teilchen auf die reflektierende Metallschicht zuverlas- 
sig ausgeschaltet werden, d. h. das Wertdokument seine urspninglichen Eigenschaften hinsichtlich der reflektie- 
renden Metallschicht moglichst unverSndert beibehalt 

Zur Losungs dieser Aufgabe wird nach der Erfindung bei einem Wertdokument der eingangs erwahnten Art 
vorgeschlagen, derart vorzugehen, daB die Metallschicht von Chrom. Kupfer, Siiber oder Gold oder Legierun- 
gen aus wenigstens zweien dieser Metalle gebildet ist und/oder zwischen der Metallschicht und der Magnet- 
50 schicht eine eine Einwirkung der magnetisierbaren Teilchen auf die Metallschicht verhindernde Barriereschicht 
angeordnet ist, die von einer Schicht aus organischen Polymeren gebildet ist, denen anorganische Pigmente 
beigemischt sind, wobei die Barriereschicht einen pH-Wert von > 7 sowie eine Dicke von 0,5 bis 5 ^m, vorzugs- 
weise von 2 bis 3 ^im, aufweist. 
GemaB der Erfindung werden somit zwei prinzipiell gleichwertige Wege zur Losung des der Erfmdung 
55 zugrundeliegenden Problems vorgeschlagen, namlich einerseits die Verwendung eines speziellen Metalls fiir die 
reflektierende Metallschicht, das gegen entsprechende Einflusse der Eisenoxid-Pigmente hinreichend wider- 
standsfahig ist, also z. B. recht saurefest ist oder mit den Pigmenten keine Lokalelemente bildet. Andererseits 
geht ein Vorschlag der Erfindung dahm, einen EinfluB der magnetisierbaren Teilchen der Magnetschicht auf die 
reflektierende Metallschicht dadurch zu verhmdem. daB zwi^hen der Metallschicht und der Magnetschicht eine 
zusatzliche, speziell aufgebaute Barriereschicht vorgesehen wird. Selbstverstandlich besteht aber erfindungsge- 
maB auch die Mdglichkeit, sowohl ein spezielles Metall zu verwenden als auch zusatzlich die Barriereschicht 
vorzusehen. i 

Als Polymere fur die Barriereschicht konnen z. B. hochmolekulare Acrylharze, Polyvmyhdenchlond-Copoly- 
mere, PVC, PVC-Copolymere, Chlorkautschuk, Polyester und silikonmodifizierte Bindemittel verwendet wer- 
den- Als anorganische Pigmente kommen beispielsweise Silikate und/oder Titandioxid in Betracht Eine derart 
zusammengesetzte Barriereschicht hinreichender Dicke bildet einen zuverlassigen Puffer bzw. ein zuverlassiges 
Adsorbermedium auf jeden Fall gegenliber Protonen, so daB deren Wanderung durch die Barriereschicht und 
eine entsprechende Schadigung der Metallschicht sicher verhindert werden. Die erfindungsgemaB vorgesehene 



40 



45 



60 



65 



2 



DE 42 12 290 CI 

Dicke der Barriereschicht geniigt einerseits fiir eine zuverlassige Sicherung der refleklierenden Metallschicht 
ffegenuber den magnetisierbaren Teilchen der Magnetschicht. Andererseits ist bei einer derart genngen Dicke 
der Barriereschicht nicht damit zu rechnen, dafi die Lesbarkeit der in der Magnetschicht gespeicherten Daten 
irgendwiebeeintrachtigtwird. , . . ^ r , j d i. u 

Weitere Merkmale, Einzeiheiten und Vorteile der Erf indung ergeben sjch aus der folgenden Beschreibung von 5 
Ausfuhrungsbeispielen einer mit einem Sicherheitsmerkmal nach der Erfindung versehenen Kreditkarte sowie 
einer zur Hersteliung einer solchen Karte bzw. eines solchen Wertdokuments geeigneten Pragefohe. 
In der Zeichnung zeigt , . v , « r- j 

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Kreditkarte mit einem Sicherheitsmerkmal nach der Erfmdung: 
Fig. 2 einen Schnitt nach Linie II-II durch die Karte der Fig. 1 und 10 
Fig.3einenabschnittsweisen,schematisiertenSchnittdurcheineHeiBpragefohe. .... 
Die in Fig. 1 gezeigte Kreditkarte ist eine ubliche Ktmststoffkarte 1, die auf ihrer Vorderseite beispielsweise m 
gepragten Buchstaben den Namen 2 des Karteninhabers sowie eine Kennziffer 3 tragt. Die Kunststoffkarte V 1st 
auBerdem auf ihrer Vorderseite mit einem Sicherheitsmerkmal versehen, welches emerseits einen uber die 
gesamte Breite der Karte verlaufenden Magnetstreifen 4 und andererseits ein optisches Sicherheitsmerkmal 5 15 
umfaBt. welches, wie Fig. 1 und 2 deutlich erkennen lassen, teilweise den Magnetstreifen 4 uberlagert, teilweise 
jedochauch(inFig.l.oben;inFig.2,links)uberden Magnetstreifen vorstehL 

Das optische Sicherheitsmerkmal 5 ist beispielsweise gemafi dem in der US-PS 46 84 795 beschnebenen 
Sicherheitsmerkmal ausgestaltet. Es besteht aus einer transparemen optisch wirksamen Sicherbeitsschicht 6, die 
zumindest bereichsweise (im inneren Bereich der Fig. 1) an ihrer Unterseite mit einer beugungsoptisch wirksa- 20 
men Struktur 7 versehen ist. Zumindest im Bereich der beugungsoptisch wirksamen Struktur 7 1st die beugungs- 
optisch wirksame Sicherheitsschicht 6 mit einer Metallschicht 8 versehen, die beispielsweise 5uf die beugungsop- 
tisch wirksame Struktur 7 der Sicherheitsschicht 6 durch Aufdampfen im Vakuum aufgebracht isL Insoweit 
stimmt das Wertdokument der Fig. 1 und 2 im wesentlichen mit dem in der US-PS 46 84 795 beschriebenen 
ilberein. 

Im Unterschied zu dem bekannten Wertdokument ist nun aber bei dem Dokument gemaB Fig. I und 2 
zwischen der Magnetschicht 4 und der Metallschicht 8 eine Barriereschicht 9 vorgesehen, die beispielsweise eme 
Starke zwischen 0,5 und 5 ^im, vorzugsweise von 2 bis 3 ^m haben kann. Die Barriereschicht 9 hat den Zweck, 
eine Einwirkung der in der Magnetschicht 4 vorhandenen Magnetpigmente, bei denen es sich ublicherweise urn 
Eisenoxide handelt. auf die Metallschicht 8 zu verhindern. Hinsichtlich der moglichen Zusammensetzung dieser 30 
Barriereschicht sowie der weiteren Schichten des Wertdokumentes gemaB Fig. 1 und 2 wird auf die folgende, 
nahereEriauterungderPragefoliegema6Fig.3verwiesen. „ ^. ^ „ 

Anstelle der Anbringung einer Barriereschicht 9 ist es auch mdglich. die Metallschicht 8 aus einem Metall 
herzustellen, welches mit den magnetisierbaren Teilchen der Magnetschicht 4 nicht reagiert, beispielsweise aus 
Chrom Kup'fer, Silber oder Gold oder einer Legierung von wenigstens zweien dieser Metalle. 35 

Die Anbringung der verschiedenen Schichten des Wertdokuments bzw. der Kreditkarte der Fig. 1 und 2 kann 
in unterschiedlicher Weise erfolgen. Beispielsweise ist es ohne weiteres moglicb, zuerst die Magnetschicht 4 auf 
die Kunststoffkarte 1 aufzubringen, dann, beispielsweise in einem Druckvorgang. die Barriereschicht 9 zu 
applizieren. Diese Barriereschicht 9 kann dann, wenn sie aus einem geeigneten Material besteht, mit einer 
Metallschicht 8, ggf. auch nur partiell. nach an sich bekannten Verf ahren bedampft werden. Hieran anschlieBend 40 
muB dann die raumliche Struktur im Bereich der Metallschicht 8 erzeugt werden, wobei es naturlich genauso 
moglich ist, diese raumliche Struktur auch bereits vor dem Aufdampfen der Metallschicht auszubilden. Abschhe- 
Bend wird dann die Sicherheitsschicht 6, z. B. ebenfalls in einem Druckverfahren, aufgebracht, 

Wesentlich einfacher kann allerdings ein Wertdokument gemaS Fig. 1 und 2 hergestellt werden, wenn die 
samtKchen Schichten, namlich die Magnetschicht 4, die Barriereschicht 9, die Metallschicht 8 und die Sicherheits- 45 
schicht 6 in einem Arbeitsgang mit Hilfe einer Pragefolie gemafi Fig, 3 appliziert werden. Theoretisch 1st es 
allerdings auch moglich, zwei getrennte Pragefolien zu verwenden, von denen die eine im wesenthchen nur die 
Magnetschicht, die andere dagegen die Barriereschicht, die Metallschicht und die Schutzschicht umfaBt. So 
muBte man z. B. bei Hersteliung der Kreditkarte gemaS Fig. 1 mittels Pragefolien vorgehea 

In Fig. 3 ist eine Pragefolie in einem schematischen Ausschnitt gezeigt, die zur Anbringung des gesamten 50 
Sicherheitsmerkmals, d h. sowohl zur Aufbringung der Magnetschicht 4 als auch der Sicherheitsschicht 6 mit der 
reflektierenden Metallschicht 8 in einem Schrittgeeignet ist. . . , . 

Die Magnetfolie der Fig. 3 umfaBt in an sich bekannter Weise einen Tragerfilm 10. An diesem 1st, beispielswei- 
se liber eine in der Zeichnung nicht dargestellte, vorzugsweise aus Wachs bestehende Abldseschicht, eine 
insgesamt mit 11 bezeichnete Dbertragungslage angeordnet. Die Obertragungslage 11 umfaSt, ausgehend vom 55 
Tragerfilm 10. einerseits eine transparente Decklackschicht, die als beugungsoptisch wirksame Sicherheits- 
schicht 6 dient Diese Decklackschicht bzw. Sicherheitsschicht 6 ist an ihrer vom Tragerfilm 10 wegweisenden 
Oberflache zumindest bereichsweise raumlich so strukturiert, daB sie beugungsoptische Wirkungen entfalten 
kann. Beispielsweise ist die Sicherheitsschicht 6 mit einer Struktur 7 in Form eines Hologramms oder emer 
computergenerierten Diffraktionsstruktur, einer Interferenzschicht oder eines Beugungsgitters versehen. Die eo 
Struktur 7 wird im ailgemeinen in die auf dem Tragerfilm 10 aufgebrachte Sicherheits-Lackschicht 6 emgepragt, 
wobei hier der die Schicht 6 bildende Lack entweder ein thermoplastischer Lack ist oder ein vernetzender Lack, 
der zumZeitpunkt der Einpragung der Struktur 7 noch nicht volligausgehartetsein kann. ^. ^ . . 

Auf die die Struktur 7 tragende Oberflache der Sicherheitsschicht 6 wird dann eine Metallschicht 8 im Vakuum 
aufgebracht, z. B. aufgedampft Urn sicherzustellen, daB an dieser Metallschicht 8, die reflektiert, die weiteren es 
Schichten zuverlassig haften, wird vor Aufbringung der weiteren Schicht eine Haftvermittlerschicht 12 aufge- 
bracht An diese Haftvermittlerschicht 12 schlieBen sich dann an die Barriereschicht 9, die Magnetschicht 4 sowie 
cine zur Fcstlegung der Obertragungslage 11 auf einem Substrat dienende Kleberschicht 13, wobei allerdings 
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diese Kleberschicht 13 auch entfallen kann, wenn die Magnetschicht 4 entsprechende Eigenschaften aufweist. 

Zu der Fig. 3 sei im ubrigen darauf hingewiesen, daB in ihr die jeweiligen Schichtdicken nicht maBstabgerecht 
dargesteilt sind. Die Sicherheitsschicht 6 besitzt im Normalfall eine Dicke von etwa 03 bis 1,2 ^m. Die Metall- 
schicht 8 aus Chrom. Kupfer, Silber oder Gold bzw. entsprechenden Legierungen ist in an sich bekannter Weise 
im Vakuum aufgedampft und hat eine StSrke von 0.01 bis 0,04 ^m. Die Haftvermittlerschicht 12 wird ubiicher- 
weise in einer Starke von 0,2 bis 0,7 ^m aufgetragen. Die Barriereschicht 9 hat, wie bereits erwahnt, eine Dicke 
von 0,5 bis 5 ^m. Die Magnetschicht 4 hat ublicherweise eine Starke von 4 bis 12 [im, vorzugsweise von etwa 
9 ^m. Die Kleberschicht entspricht in ihrer StSrke etwa der Dicke der Sicherheitsschicht 6, 

Das Aufbringen der verschiedenen Schichten erfolgt mit den von der Pragefolien-Herstellung her bekannten 
Verfahren, wie sie beispielsweise in der DE 34 22 910 CI beschrieben sind Dabei wird als Tragerfilm z, B. eine 
Polyesterfolie einer Starke von 19 bis 23 urn verwendet, auf die dann die verschiedenen Schichten mittels 
Tiefdruckwalzen aufgetragen werden. Jeweils nach Aufbringung der einzeinen Schichten erfolgt die ggf. erfor- 
derllche Trocknung. Die raumliche Struktur 7 der Sicherheitsschicht 6 wird entweder mittels rotierendem 
Pragezylinder oder durch Hubpragung erzeugt. 

Die verschiedenen Schichten der Pragefolie der Fig. 3 kdnnen wie foigt zusammengesetzt sem: 

Schutzlack- bzw. Sicherheitsschicht 6 



Komponente Gew.-Teile 

hochmolekulares PMMA-Harz 2 000 

Silikonalkydolfrei 300 

nichtionisches Netzmittel 50 

Methylethylketon 750 

niedrigviskose Nitrocellulose 1 2 000 

Toluol 2 000 

Diacetonalkohol 2 500 
MetallschichtS 



Im Vakuum aufgedampfte Schicht aus Chrom, Kupfer, Silber oder Gold bzw. Legierungen hieraus. 

Haftvermittlerschicht 12 



Komponente Gew.-Teile 

hochmolekulares PMMA-Harz 1200 

Methylethylketon 3400 

Toluol 1000 
Mattierungsmittel tOO 



Barriereschicht 9 



Komponente Gew.-Teile 

Methylethylketon 30 

Toluol 35 

Ethylalkohol 15 

Vinylchiorid-Vinylacetat-Copolymeres (Fp: 1 1 
>65^C) 

Ungesattigtes Polyesterharz (Fp: 1 00° C, 3 
d-l,24g/cm3) 

Silikonpolyesterharz (D - 1.18 g/cm^) 2 

Hydrophobierte KieselsSure (pH > 7 einer 4 
5%igen Slurry in H2O) 

Magnetschicht 4 

Diese besteht aus einer Dispersion nadelformigen v-FeaOs-Magnetpigments in einem Polyurethanbindemit- 
tel, verschiedenen Lackhilfsmitteln und einem Losungsmittelgemisch aus Methylethylketon und Tetrahydrofu- 
ran 

Die Magnetschicht muB allerdings nicht unbedingt diese Zusammensetzung haben. Anstelle der FejOs-Pig- 
mente konnen z. B. auch andere Magnetpigmente, beispielsweise Co-dotierte magnetische Eisenoxide oder 
sonstige feindispergierte magnetische Materialien (Sr, Ba-Ferrite) verwendet werden. Die Bindemittelkombma- 
tion der Magnetschicht kann ggf. auch so gewahit werden. daB auf die Haftvermittlerschicht 12 verzichtet 
warden kann. weil sich direkt eine gute Haftung umnittdbar auf dem Metall 8 ergibt, was bei Wegfal! der 
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Barriereschicht von Bedeutung seln kann. 

Kleberschicht 13 

Bei der Kleberschicht 13 kann es sich z. B. um eine an sich bekannte HeiBklebeschicht handeln. Die Anbrin- 
gung dieser Schicht ist jedoch nicht immer erforderlich. Dies hangt von der Zusammensetzung des Substrats» auf 
das die Pragefolie gepragt werden soil ab. Wenn das Substrat belspielsweise aus PVC besteht, wie dies bei 
Kreditkarten meist der Fall ist, kann normalerweise auf eine besondere HeiBklebeschicht verzichtet werden. 

Zur Aufbringung der Pragefolie gemSB Pig. 3 wird diese mit der Obertragungslage 11 voran auf die Kunst- 
stof fkarte 1 oder ein sonstiges. entsprechend zu sicherndes Dokument, aufgelegt and dann unter Einwirkung von 
Warme gegen dieses Dokument gepreBt Dabei verbindet sich einerseits uber die Kleberschicht 13 bzw. die 
entsprechend klebrige Magnetschicht 4 die Obertragungslage 11 mit der entsprechenden OberflSche des zu 
sichernden Dokumentes. Andererseits lost sich infolge der Warmeeinwirkung die Obertragungslage 11 vom 
Tragerfilm 10. Dieses Losen wird besonders dann erleichtert, wenn eine zusatzliche, wachsartige Abi6seschicht 
zwischen der Obertragungslage 1 1 und dem Tragerfilm 10 vorhanden ist 

Patentanspruche 

1. Wertdokument, insbesondere Banknote, Kreditkarte, Ausweis oder Ticket, welches mindestens an einer 
seiner Oberflachen ein Sicherheitselement tragt, das einerseits eine Magnetschicht aus einer Dispersion 
magnetisierbarer Teilchen in einem Bindemittel und andererseits eine beugungsoptisch wirksame Sicher- 
heitsschicht, insbesondere ein Hologranun oder eine computergenerierte Diffraktionsstruktur, eine Interfe- 
renzschicht oder ein Bewegungsgitter umfaBt, wobei die Sicherheitsschicht die Magnetschicht zumindest 
bereichsweise uberlagert und die zur Magnetschicht weisende Obcrflache der Sicherheitsschicht eine 
beugungsoptisch wirksame, raumliche Struktur aufweist sowie mit einer reflektierenden, nicht magnetisier- 
baren Metallschicht versehen ist, dadurch gekennzeichnet, daB die Metallschicht (8) von Chrom, Kupfer. 
Silber oder Gold oder Legierungen aus wenigstens zweien dieser Metalle gebildet ist und/oder zwischen 
der Metallschicht (8) und der Magnetschicht (4) eine eine Einwirkung der magnetisierbaren Teilchen auf die 
Metallschicht (8) verhindernde Barriereschicht (9) angeordnet ist, die von einer Schicht aus organischen 
Polymeren gebildet ist, denen anorganische Pigmenie beigemischt sind, wobei die Barriereschicht (9) einen 
pH-Wert von >. 7 sowie erne Dicke von 0,5 bis 5 jim aufweist 

2. Wertdokument nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Barriereschicht (9) eine Dicke von 2 
bis 3 ^m aufweist 
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